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H30JIHUHH 30H nornomeHHfl » BKjnoqaiomafl; 
naTeKC, flo6aBKy, HanojiHHTejib h Bo- 
ny, oxjiHiaioBiaiicfl TeM, 
mto, c ijejibw o6ecneMeHHH paBHOMep- 
Horo pacnpeneneHHH HanonHHTeiiH 3a 
c^eT nbBbiraeHHH bhskocth cMecHj a 
Taicse noBbnneHHH c t&6hji bh o c th Koa- 
ryjiHpyeMoii cms en , b KaMecTBe floGaB- 

KH HCnOJIbSyKfT XJTOpHCTblH HaTpHft npH 

cJieRywmeM cooTHonieHHH komxiohghtob , 
nac . % : 

JlaTeKC 20-60 
XnopHCTbM HarpHft 1-10 
HanojiHHTejib 10-20 
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HsoSpeTeHHe othochtch k eypemno 
He4>TflHbK h ra30Bbrx CKBaacHH, a HMeH- 

HO K TaMnOHaaCHMM COCT3B3M , npHM£HH6" 

MbiM pjrn Hsojinujm 3oh norjioiqeHHfl 
SypOBoro pacTBOpa. 

HaBecTHa TaMnoHaaoiaH CMecb, koto- 

pafl COflepjKHT BUCOKOKOHqeHTpHpOBaH- 

Hbie jiaTencbi, cnocoSHbie Koaryimpo- 
BaTb s ueMeHTHbix hjih raHHoAeMeHTHbix 
pacTBopax, npHroTOBJieHHbK c Ao6aB- 
Koft KoarynsHTa - xnopHCToro Kanb- 

HeAocTaTKOM ynasaHHofl CMecH hb- 
jiHfiTCH to, mto JiaTeKC noA AefiCTBHeM 
xnopHCToro KanbAHH MrHOBeHHo Koary- 
jmpyeT, cosAaBan b pacTBOpe pemer- 
Ky H3 HHTeft MajionpoKHoro KoaryjitoMa, 
mto oTpHAareraiHo CKasMBaeTca Ha ; 
aaKynopHBawmefi cncco6HocTH TaMnoHam- 

HOft CMeCH. 

HaH6cwiee 6jih3koA k H3o6peTertmo 
HBJineTCH TaMnoHaatHas CMecb ajih hso- 
jihahh 3 oh nomomeHHH, cocTomnaa hs 
jiaTenca, Ao6asKM (KMIO boam h Ha- 
nonHHTejifl [2] . 

OflHaKo KapfioKCHMeTMjiuejijiHuipsa 
b sofle pacTBopjteTca imoxo h flonro 
(2-3 *r) , BS3K0CTB caMoro pacTBopa 
b MOMeHT BseAeHUH ero b jiareKc He 
oCecnenKBaeT paBHOMepHdro pacnpefle- 

JieHHH BBOAHMOrO S JiaTeKC HanojiHHTe- 
J1H , HTO IIpHBOAHT K BCIUIMTHH> HJIH 

oceRaHHto ero AO Havana nponecca 3a- 
KanKBaHHH KoaryOTipyeMofl CMecH b ckbS' 

3KHHy. 

Hejibto HsoSpeTeHKH HBJuieTcs 06 ec- 
neHcmie paBKOMepHoro pacnpeA&neHHS 
KaitojiHKTejin 3a c»ieT nbBbmieHMH bhs-' , 
kocth CMecH, a Taicsce noBbimeHHe ctb- 
SnnbHocTH KoaryjTHpyenoft CMecH. 

YKasaHHafl uejib AocTHraeTCH tem, 
qTo b TaMnoHaxHoft CMecH nnx hsojm- 
Uhh son nornomeHHH , BKraoqajomefl na- 
TeKC , Ao6asKy Hano-nHHTeiib h boay, 
b xa^ecTBe aoOsbxh Hcnonb3yeTCH 
xnopHCTbift HaTpHfl, npH cjneAyiomeM co- 

OTHOmeHHH KOMHOHeHTOB, Mkc.%1 

JlaTexc 20-60 . . 

XnopHCTbift HaTpHH 1-10 

HanoJiHHTejib 10-20 
Boas OcTanbHoe 
tyin npHroToaneHHH TaMnoHaacHofi 
CMecH Cbum HcnojibSoBaHW cHHTeTH*iec- 
XHe JiaTexcbt thjw CKCtSOKTII, BC-50, 
CKC-C, TexHHwecKHfl xjiophctmh HaT- 
pHH no fOCT 4 233-6 6 , HanojiHHTejm - 
ApeBecHbie orauiKH, peaHHOEtaH xpomKa. 
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npOBeAeHHbie <fcH3HK0-XHMHMeCKHe 

HCcneAOBaHHH noKa3ajiH, mto npn bb£ — 
AeHHH b jiareKc xjiopHCToro HaTpHH 
npoHcxoAHT yBejra^ieHHe bh3kocth, 
5 o6ycnoBJieHHoe B03pacTaKHeM 3<txfeeKTHB- 
Horo oGteMa AHcnepcHOH $a3bi 3a c*teT 
roro, WTO rHAPaTHpoBaHHwe MOJienyjiw 
xnopHCToro HaTpHH paBHOMepHo pacnpe- 
AejiHioTCH no BceMy oBteMy h aAcoppH- 
1D py»TCH Ha noBepxHOCTH nareKCHbix 
rJioSyn. 

OTJJHtlHTejlbHWMH. OCo6eHHOCTHMH ASH- 

Hofl TaMnoHaacHoii CMecH HBjmeTCH to, 
^to npH BBfiASHHH b naTeKc CTpyKTypo- 
.15 oSpasoBaTeJiH xjiophctoto HaTpHH npo- 

HCXOAHT yBeJtH^eHHe BH3K0CTH (cm. 

Phc. ) oSecneMHBawntee paBHOMepHoe 
HacbimeHHe AaHHoii komiioshahh paaroiM- 
HbMH BHAaMH HanojiHHTejieH . XnopncTbiH 
20 HaTpnft OMeHb - 6biCTpo (b TeneHHe 5- 
10 mhh) pacTBopneTCJi b JiaTeKce, paB- 
HOMepHO sarymaeT h HSMeHHeT ero bhs- 

KOCTb . 

Ha rpa4>Hice npeACTaBJieHa 3aBHCHr 
2S MOCTb bhskocth. npeAJiaraeMoro cocTa- 

B3 B SaBHCHMOCTH OT KOHAeHTpaiJHH 

jiaTeKca h pacxoAa xnopHCToro HaTpHH. 

KaK bhaho hs npHBeAeHHbix AaHHbix, 
hbm Bbnne k oh Ae k Tp a ahh JiaTeKca, TeM 

30 KeHtme KamPiecTBO NaCI pacxoAyeTCH 
. Ha npHroTOBJieHHe KoaryimpyeMoft cMe- 
ch. TaK, HanpHMep, npK KOHiteHTpa- 
AHH JiaTeKca 40% h BseAeHHH b pacTBop 
50 Kr NaCI Ha 1 t JiaTeKca npoHcxoAHT 

3^ yBeraitieHHe bh3kocth b 3 pasa. npn 
KOHueHTpaAHH JiaTeKca 20-30% BH3- 
KocTb CMecH BbapacTaeT b 2 pasa, a 
pacxoA NaCI 75-125 Kr Ha 1 t JiaTeK- 
ca. 

40 CMecb npHro Ta b jmsatoT cjieAywtHHM 
ofipasoM. . 

n p h m e p. BepyT 1 Mac.% NaCI, 
pacTBopHioT b boa© (23%-Hbrfi p-p) h 
bboaht b JiaTeKC c coAepxaHHeM B HeM 
* s .20 Mac.% cyxoro BemecTsa.'B sary- 
meHHyw KoMno3HUHio bboaat 10 Mac.% 
HanojiHHTejiH . 

B Ka^ecTBe ocHOBHbtx noKasaTeneft 
TaMnaHaxHoii cmcch iiphhhth bh3koct& , 

50 BpeMH OTCTOH K KOJUWecTBO BCIUlblB- 

mero hjih oceBmero HanojiHHTejin, bm- 
paaceHHoe b %. BnsKOCTb saMepawT no 
BpeMeHH HCTeqeHHH JiaTeKca c xjiophc- 
TbM HaTptien ttepes BopOHKy B3-4 . Orc- 
55 toh KoaryjiHpyeMOH cMecn onpeAejinioT 
b MepHoM UHJTHHApe no cexyHAOMepy. 
IT p h m e p 1 . KoMnosHAHW npHv 1 

rOTOBJIHIOT H3 CJieAyKHUHX KOMITOHeHTOB , 
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Mac.%: JiaTenc 19, xnopHCTbifi HaTpHfi 

0. 8, HanonHHTenb 9, ocrajibiioe boas 
'no 100. 

BH3KOCTb cocTaBJiseT 15 c, Hanon- 
HHTenb d re^eHHe 5 mhh Mac thmho s 
BcnnbmaeT Ha noBepxHocTb. Otctoh 
KoaryjiHpyeMofl cMecu 10%. 

n p h m e p 2. KoMno3HUHw npH- 

rOTOBJUOOT H3 CJieflyWIUHX KOMnOHeHTOB, to 

Mac.%: JiaTenc 20, xhophctmh HaTpHft 

1, HanojiHHTenb 10, ocTanbHoe BOAa 
flo 100. 

BaaKOCTb cocTaBJiseT 20 c. Otctoh 
KoaryjrmpyeMofi cnecH He npoHcxoAHT 15 
naace b TeneHHe 2-x m, HanonHHTenb 
pasHoMepHO pacnpeAejieH no BceMy 
oS-beMy . 

n p h m e p 3. KoMn03Him» npu- 

rOTOBJIfllOT H3 CJieflyiOmHX KOMnOHeHTOB, 20 

Mac.%: jiaTeKc 40, xjiophctmA hstphh 
5, KanoJiHHTejrib 15, 

Bn3KOCTb 20 c. Otctoh KoaryjiHpye- 
Moft cm ecu He npoHcxoAHT, HanonHH-. 
Tejib paBHOMepno. pacnpeAeneH no Bee- 25 
My o6beMy. 

II p h m e p 4. K0Mn03HUHM npH- . 

rOTOBJl«H)T H3 CJieflyWlUHX KOMnOHeHTOB, 

Mac.%: jiai-eKC 60, xnopHCTbift HaTpnii 30 
10, HanonHHTenb 20, ocTanbHoe Boaa 
ho 100. BH3KOCTI. 30 c. Otctoh Koa- 
ryJiHpyeMofl cnecH He npoHcxoAHT, Ha- 
nonHHTenb paBHOMepHo pacnpeAeneH no 
BceMy o6i>eMy. ^$ 
n p h m e p 5 . KoMnosHiuno npn- 

rOTOBJUHOT H3 CJienyWIUHX KOMHOHeHTOB, 

Mac.%: JiaTCKc 61,. xnopHCTHii HaTpHit 
15, HanojiHHTenb 25, ocTanbHoe BOAa 
AO 100. . 40 

Bfl3KOCTb 40 c. Otctoh Koarymipye- 

MOH CMeCH He npOHCXOflHT . 
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n p h m c p 6. /LnH cpaBtieHHH 
npoBCfleii onuT c npoTOTHnoM. B jcanecT 

Be floSaBKM HCnOJIbSylOT KapGOKCHMCTHn- 

uenmojT03y (KMU) . flpn bb e^eHHH b Jia- ' 
reKc 5 b.m. KMIl, HanoiiHHTenn 10 b.m* 
BH 3KOCTb KOMn03HUHH cocTaBima 10 c, 
HanonHHTenb Bcruibtn Ha noBepxnocTb. 
ripH BBeneHHH s naTenc 20 b.m. KMU, 
h 20 b.m. HanonHHrena bhs KocTb coc- 
TaBHna 6onee 100 c. Otctoh HanonHH- 
TenH b nepaoM cny^ae coct3bht 80%, 
bo btopom - 50% b TeneHHe 10-15 mhh. 

KaK noKasanH naGopaTopHbie Hcm>rra- 
hhs, pa3pa6oTaHHan TaMnoHaatHan CMecb 
o6nan,aeT noBbmieHHoft no cpaBH eHHio c 
npoTOTHnoM saKynopHBawmeH cnoco6HOC- 
Tbw sa cseT yBenHMeKHfl bh3koc th CMe- 
ch npH BBeAeHHH b naTeKC xnopticToro 
HaTpHH h paBHoMepHoro pacnpen.eneHHK 
b. Hen HanonHHTenn. 

IIpH C onePSKlHHH KOMnOHeHTOB HHjce 

yKa3aHHbix npeflenos, CMecb HecKonbKo 
HeycTOHMHBa, o MeM CBHneTenbCTByeT 
otctoh - 10%, a npH coAepxaHHH bm- 
me yKasaHHbix npen.enoB, npottcxoAHT 
nnsib HsnHETHHii pacxoA AoSaBKH, a okoh 
qaTenbHbiH 3$4>eKT ocTaeTca npemHKM. 

Pa3pa6oTaHHa« CMect no cpaBHeHtoo 
c 6asoBOH oSnanaeT noBbnneHHOH saicy- 
nopHBawmeft cnoco6HocTb» sa c*ieT yBe- 

JTHMeHHH BH3KOCTH paCTBOpa, paBHOMep- 

hoto pacnpeAeneHHH b HeM HanonHHTe- 
hn . npH KOHTaKTe KoarynHpyeMOfi CMe- 
ch c KoarynHHTOM - XnopHCTbIM HaTpH" 
eM, o6pasyeTCfl npoMHbM peaHHonoAoO- 
Hbifl KoarymoM. 

npHMekeHMe TaMnoHaatHOH Koaryjmpye 
moh CMecB nnn hsojihuhh soh nornome- 

HHH npH 6ypeHHH CKBaXHH nOSBOJIJIT 

coKpaTHTb pacxoA MaTepnanoB, a Tax* - 
xce CHHSHTb 33TpaTM BpeMeHH Ha npo- 
BeAeHHe H3onHAHoHHbix pa6oT. 
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BASIC-ABSTRACT : 

The plugging material is made of an aq. suspension of latex, filler and an 
additive. The filler is more evenly distributed through raising the viscosity of 
the material and the coagulated body is more stable, if the additive is NaCl. The 
plugging material consists of (wt.%): latex 20-60, NaCl 1-10, filler, e.g. sawdust, 
i crumb rubber 10-20, remainder - water. 

Tests indicated that hydrated NaCl molecules were evenly distributed throughout the 
fluid and were adsorbed on the surface of the latex globules, thus raising their 
stability. 
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